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La presente invention concerne de nouvexles compo=- uuu 
siticns de siloxanes ainsi que l'utilisation de ces composi- 
tions en tant qu 1 agents ant i -mousse • 

La .presente invention concerne une composition 
5 anti-mousse a base d 1 organosiloxane , qui comprend (a) 85 a 99 
pour cent en poids d f un polydimethylsiloxane soluble dans le 
benzene, ayant une viscosite d'au mo ins 50 est a 25°C et 
(b) 1 a 15 pour cent d'un oxyde d 1 aluminium ayant une surface 
specif ique d'au mo ins 50 metres carres par gramme. 
10 L' invention concerne egalement un procede permettant 

de supprimer ou de reduire le moussage dans un milieu aqueux, 
qui consiste a mettre en contact le milieu aqueux avec une 
composition selon la presente invention • 

Les polydimethylsiloxanes solubles dans le benzene 
15 utilises comme consti truant (a) des compositions de la presente 
invention sont, de preference, ceux dont le rapport des radi- 
caux methyle aux atomes de silicium est compris entre 1,9 et 
2,05» La viscosite du polydimethylsiloxane doit etre d'au 
moins 50 est a 25°C et est comprise, de preference, entre 200 
20 et 5000 est a 25°C. Bien que la limite superieure de la vis- 
cosite ne soit pas critique , les polymeres gommeux non f luides 
donnent des compositions qui sont plus difficiles a disperser 
dans les systemes aqueux* On peut rendre ces compositions 

« 

plus facilement dispersables en les diluant avec des solvants 

25 organiques. En general, cependant, on prefere les polydimetliyl- 
siloxane s de viscosite relativement faible, c ' est-a-dire ceux 
dont la viscosite est inferieure a 20.000 est a 25°C« 

Les extremites des cbaxnes des polydimethylsiloxanes 
peuvent etre ou ne pas etre bloquees. Ainsi, ils peuvent 

30 comporter, par exemple, des radicaux bydroxyles terminaux lies 
au silicium ou, avantageusement , ils peuvent §tre termin es 
par des groupes triorganosilyres , par exemple trimethylsilyle , 
dimethylphenylsilyle, methyldiphenylsilyle ou dimethylvinyl— 
silyle. Ainsi, bien que l'on prefere des polymeres de siloxanes 

35 sensiblement lineaires constitues principalement par des 

mailles (CH^^SiO, les polydimethylsiloxanes (a) peuvent ren- 
fermer ousqu'a environ 10 moles pour cent d'autres mailles, 
par exemple des mailles CH^SiO^ ^ et/ou (CH^)^Si0 0 ^. Des 
proportions mineures, c ' est-Si-dire inferieures a environ 10 

^0 pour cent de la totalite des radicaux organiques lies au 
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silicium, peuvent Stre constitutes par des radicaux autres 
que des radicaux methyle , par exemple, des radicaux alcoyles, 
alcenyles et aryles , par exemple ethyle, propyle, 2-phenyl- 

j- J. V « " u - x \J — — • 

5 Le constituant (b) des compositions de la presente 

invention est un oxyde d ' aluminium presentant une surface 
specif ique d'au moins 50 metres carr6s par gramme. L' oxyde 
d 1 aluminium est, de preference, du type gamma et a une grosseur 
de particules inferieure a environ 100 millimicrons . L 1 oxyde 
10 d 1 aluminium presentant ces proprietes est une matiere du 
commerce connue et peut e tre prepare, par exemple, par la 
combustion d 1 aluminium ou de composes d ' aluminium . On peut 
utiliser de 1 a 15 pour cent en poids de 1* oxyde d 1 aluminium, 
la gamme preferee etant de 2 a 7 pour cent. 

15 On peut preparer le plus commodement les compositions 

anti-mousse en melangeant intimement le polydimethylsiloxane 
preforme et 1* oxyde d 1 aluminium dans les proportions souhai- 
tees. Si on le desire, cependant , on peut ajouter au moins 
tine partie de 1' oxyde d 1 aluminium avant ou pendant la polymeri- 

20 sation du polydimethylsiloxane a partir de ses progeniteurs 
cycliques ou d 1 autres progeniteurs de bas poids moleculaire . 
♦ Leis compositions de la presente invention convxen- 

nent pour lutter d'une faQon efficace contre le moussage inde- 
sirable qui se produit dans une diversite de systemes aqueux, 

25 par exemple dans les systemes de teinture a devidoir, dans 
les bouillons de fermentation et au cours du trait erne nt de 
latex# Les compositions, cependant, conviennent particuliere- 
ment bien pour etre incorporees dans des preparations anti- 
flatulence et anti-acides gastriques. Ainsi f on peut les for- 

50 muler avec un ou plusieurs agents anti-acides^ avec des exci- 
pients pour comprimes et avec des agents aromatisants , par 
exemple avec du lactose, des produits solides provenant du 
lait, de l'nydroxyde d 1 aluminium et du trisilicate de magne- 
sium, comme cela est connu dans le domaine des preparations 

35 anti-mousse a base de silicone de l'art anterieur. ' 

On peut utiliser les compositions telles quelles 
dans les diverses applications ou on peut les transformer en 
emulsions aqueuses ou dispersions dans des solvants au moyen 
de techniques connues, Des enrulsif iants utilisables a cet 

4-0 effet sont, par exemple, les produits de condensation de 1* oxyde 
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d f ethylene avec des acides eras ou avec des alcools, par exem- 
ple lather trimethylnonylique du polyethylene glycol, 1' ester 
de 1 r acide monost6ariaue du polyethylene elycol et les deri- 
ves polyoxyethyles de I 1 acide oleique, les sels sodiques des 
5 sulfates de polyethers alcoyles, le mono ste air ate de sorbitanne, 
les halogenures d' ammonium quaternaire et I'alcool polyvinyli- 
que. Les emulsions contiennent, de preference, jusqu'a environ 
40J6 en poids du melange de (a) et (!>)• 

Les exemples non limitatif s suivants sont donnes 
10 en vue d'illustrer l f invention. 
TOTFarPLE 1 : 

On introduit dans un recipient 96 parties en poids 
d'un polyd i methylsiloxane a groupes terminaux t rime thy Is ily le s 
ay ant une viscosite de 1000 est a 25°C et renfermant mo ins de 

15 0,2% en poids de polydimethylailoxane d'un poids mol6culaire 
inf 6rieur a 800. On ajoute ensuite a ce siloxane , sous agita- 
tion, 4- parties en poids d K oxyde d* aluminium ay ant une surface 
specif ique d* environ 100 metres carres par gramme et une 
grosseur de particules de 5 a 50 millimicrons* On agite ensuite 

20 le melange jusqu'a obtention d'une consist ance uni forme et on 
le fait passer dans un moulin a colloldes. Le produit se pre- 
sente sons la forme d'une pate uni forme ay ant une viscosite 
d f environ 2600 est k 25°C. 

Afin d' e valuer l'efficacite anti-mousse du produit, 

25 on ajoute la pfite (sous forme d'une dispersion a 1Q% dans du 
white-spirit) a une solution aqueuse agitee d'un agent tensio- 
actif anionique , la solution etant maintenue a 57°C«> L 1 agent 
tensio-actif utilise est de 1' "Hostapon T w et sa* concentra- 
tion est de 0,025% eu poids. On ajoute la dispersion par 

30 increments jusqu'a ce que le moussage de la solution d 1 agent 
tensio-actif soit reduit et on constate que la quantite tot ale 
de dispersion necessaire s'eleve a J. 500 parties par million 
de parties de solution d 1 agent tensio-actif. 
KXKMPLE 2 : 

35 On emulsif ie la pate de polydimethylsiloxane et 

d'oxyde d 1 aluminium preparee a I'Exemple 1 dans de l'eau en 
utilisant, en poids, 30 parties de la p&te, 2,4- parties de 
monost€arate de polyoxyethylene-sorbitanne , 2,6 parties de 
monost6arate de glycerol, 1,5 partie de carboxymethyl- 

4-0 cellulose sodique et 63,5 parties d'eau. 
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On determine I'efTicacite anti-mousse de 1" emulsion 
en a j out ant l 1 emulsion a une solution moussante d* agent tensio— 
actif . La solution moussante est constitute par une solution 



5 de condensation de I'acide oleique et de la methyl taurine 
(Hostapon On fait barboter de I'air dans 200 ml de cette 
solution contenue dans une eprouvette graduee et on la main- 
tient a J>7°C. On ajoute 1" emulsion pair increments a la solution 
jusqu'a ce que la mousse reste inhibee pendant au moins 3 
10 minutes • On constate que 1^00 parties d f emulsion par million 
de parties de solution sont necessaires pour obtenir l*effet 
recberche . 
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KEVENDICATIOI'JS 

1. Composition anti-mousse a base d 1 organosiloxanes , 
caracterisee en ce qu f elle comprend (a) 85 a 99 pour cent en 
jjoidij d ! uix i^oiydjJH^ Lij^ibiioiLaxie soluble daj-u=> le benzene ay ant 

5 une viscosite d'au mo ins 50 est a 25°C et (b) 1 a 15 pour cent 
en poids d'un oxyde d f aluminium ay ant une surface specif ique 
d'au mo ins 50 metres car res par gramme. 

2. Composition anti-mousse a base d 1 organosiloxanes 
suivant la revendication 1 f caracterisee en ce que le poly- 

10 dimetbylsiloxane presente une viscosite comprise entre 200 et 
500O est a 25°C. 

5. Composition anti-mousse a base d* organosiloxanes 
selon l'une quelconque des revendi cat ions 1 et 2, caracterisee 
en ce que 1 1 oxyde d* aluminium est de l 1 oxyde d ' aluminium gamma 

15 ayant une grosseur de paLrticules inferieure a 100 microns. 

4-. Composition anti-mousse a base d 1 organosiloxanes 
selon l'une quelconque des revendications 1 a 3» caracterisee 
en ce que l 1 oxyde d 1 aluminium est present en une proportion 
comprise entre 2 et 7 pour cent en poids par rapport au poids 
20 de (a) et (b). 

5* Emulsion aqueuse d'une composition a base d 1 organo- 
siloxanes selon l'une quelconque des revendications 1 a 4-. 

6. Procede de reduction ou de suppression du moussage 
dans Tin milieu aqueux, caracterise en ce que l*on met en con- 

25 tact le milieu aqueux avec une composition selon l*une quel- 
conque des revendications 1 a 5« 
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